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Abstract of DEI 961 5421 

The characteristic features of a wiper blade are 

that (i) the wiper head (1 ) and tilt bar (5) are of 
polychloroprene or of a blend connprising at least 
60 (especially at least 80)wt.% polychloroprene 
with one or more other elastomers; and (ii) at 
least that part of the wiper edge (6) coming into 
contact with the windscreen is of natural rubber 
and/or a synthetic diene elastomer of 
hydrocarbon structure. 
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@ Wischerblatt mtt Polychloropren 

@ Die Erfindung betrifft ein Wischerblatt mit einem Wischer- 
kopf (1) zur Befestigung im WischerbQgel, einam Kippsteg 
(5) und einar WIscherlippa (6), bai dam dar Wtscharkopf (1) 
und dar KIppstag (5) aus Polychtoropran odar einer Polyma- 
renmischung aus ainam Antail von mindastans SO Gawiehts- 
prozant Polyohioropran und mindastans ainam andaren 
Elastomer bestehen und die Wischerlippa (6) zumindest in 
dan Teilan, die mit der Glasscheibe in Beruhrung Icommen, 
aus Naturgummi und bzw. odar einem synthetischen Elasto- 
mer 8uf Basis eines Diens mit Kbhlenwasserstofistruktur 
bestaht. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Wischerblatter fur Kraft- oder Luftfahrzeuge sind ho- 
hen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, einer- 
seits durch Staub, Insektenreste oder andere harte 
Schmutzbestandteile, die die zu reinigende Glasoberf 
lache rauh machen, andererseits durch die Kippbean- 
spruchung» die wahrend des Wischvorgangs standig die 
Richtung wechselt und in Ruhestellung inf olge des f ort- 
bestelienden Andrucks auf die Glasscheibe permanent 
ist Zu den mechamschen Beanspruchungen kommen 
chemische oder Umwelteinwirkungen, z. B. durch Ozon, 
Oi sowie Alkohol und/oder Detergentien in der Schei- 
benwaschfliissigkeit 

Wischerblatter werden in der Kegel kontinuierlich 
durch Extrusion oder Koextrusion von vemetzbaren 
Polymeren oder Polymerenmischungen hergestellt Die 
extrudierten Strange werden zu elastomeren Profilen 
vemetzt und auf die erforderliche Lange geschnitten. 
Die Wischerblatter weisen einen Wischerkopf auf (auch 
Basisteii oder Rucken genannt), mit dem das Wischer- 
blatt im Bugelsystem des Scheibenwischers befestigt 
wird. Im Wischerkopf befinden sich Hdhlungen oder 
Ausnehmungen fOr eine oder zwei Federschienen aus 
elastischem Metall, die das Wischerblatt stabilisieren 
und einen moglichst gieichmaOigen Andruck Ober die 
gesamte Lange des Wischerblatts bewirken soU^ 

Der Wischerkopf geht an seiner der Glasscheibe zu- 
gewandten Seite in einen Kippsteg iiber, der auch Hals, 
Schamier oder Umlegesteg genannt wird und den Wi- 
scherkopf mit der Wischerlippe verbindet, die beim Be- 
trieb des Scheibenwischers als der eigentliche funktio- 
nale Teil des Wischerblatts die Glasscheibe frei von 
Wasser halt Der Kippsteg ist der mechanisch am stark- 
sten geforderte Teil des Wischerblatts. Je nach seiner 
H6he und der Ausgestaltung der einander gegenuber- 
liegenden Flachen von Wischerkopf und Wischerlippe 
kann die Wischerlippe im Ruhe zustand mit ihrer 
Hauptquersclmittsadise 0n der Figur mit (4) bezeich- 
net) um bis zu etwa 45^ von der Senkrechten auf der 
Glasscheibe abweichen. Im Betriebszustand iauft die 
Lippe hmter dem Kopf her, wozu bei jedem Richtungs- 
wechsel eine Kippbewegung erforderlich ist Die 
Hauptquerschnittsachse verSndert dementsprechend 
ihre Lage im Betrieb standig um bis zu etwa ±45"*. 

Die Wscherlippe muB sich einerseits der Geometric 
der zumeist gew5lbten Glasscheiben anpassen konnen, 
also schmiegsam sein. Andererseits mu3 sie doch hinrei- 
chend hart sein, um auf der Glasscheibe festsitzende 
Scfamutzteilchen mechanisch entfernen zu konnen. 
Schliefilich muB sie abriebbestandig sein, so dafi sie auch 
noch nach langerer Zeit gute Reinigungsergebnisse oh- 
ne Streif enbiidung ergibt 

Wischerblatter nach dem Stand der Technik konnen 
mit alien genannten Teilen aus einem einzigen elasto- 
meren Material bestehen. Das ist zwar for die Herstel- 
limg gilnstig, tr^gt aber den untersdiiedlichen Anforde- 
rungen an die verschiedenen Telle des \S^scherblatts 
nicht Redmung. Wenn z. B. das Material verhiltnisma- 
Big weich und hochelastisch ist, erfuUt es zwar wichtige 
Forderungen an den Kippsteg, eignet sich aber weniger 
far den Kopf, well dieser dann im Betrieb nicht selten 
aus den Krallen, die das Wischerblatt im Metallbiigel 
halten, herausgedreht wu*d. Ist das Material dagegen 
barter und weniger elastisch, dann ist es zwar insoweit 
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fiir den Kopf gut geeighet, jedoch weniger der mechani- 
schen Beanspruchung gewachsen» der der Kippsteg 
standig ausgesetzt ist 
Wischerblatter aus nur einem Material, namlich Na- 
5 turgimimi oder einer Mischung aus Naturgimimi und 
Chloroprengummi oder einem Gummi vom Dien-Typ, 
Butadien-Gummi und Styrol-Butadien-Gummi, werden 
in DE-C2 35 27 093 als zum Stand der Technik gehorig 
erwahnt Naturgummi und andere Gummiarten vom 

10 Dien-Typ enthalten noch olefinische Doppelbindungen 
und sind daher gegen Ozon empfindlich. Durch Behand- 
lung mit einer Hypochlorit-Losung CChlorierung*) wird 
die Oberfiache des Wisdberblatts gehartet Dies ist vor- 
teilhaft far die Wischerlippe, deren Abriebbestandigkeit 

15 erhdht wird. Allerdings muB man Kompromisse schlie- 
Ben, denn eine vollstandige Chlorierung der Oberfiache, 
die im Interesse der Abriebbestandigkeit erwunscht ist, 
macht die Oberfiache der Lippe zu wenig schmiegsam, 
so daB sie sich der Glasscheibe nicht mehr geniigend 

20 anpaBt Fur einen Kippsteg aus Naturgummi und/oder 
anderen Gummiarten vom Dien-Typ ist die Chlorierung 
jedoch schadlich, well sie eine dauemde Verformung 
unter Druckbeanspruchimg fdrdert Einer solchen Be- 
anspruchung ist das Wischerblatt im Ruhezustand und 

25 im Betrieb ausgesetzt, weil es standig gegen die Glas- 
scheibe gedruckt wird. 

Das Wischerblatt nach der ErHndung gemaB DE-C2 
35 27 093 besteht im wesentlichen aus nur einem Materi- 
al, namlich EPDM-Gummi, emem Misdipolymer aus 

30 Ethylen, Propylen und einem Dien, das mit Peroxiden 
vemetzt wird imd gegen Ozon weitgehend bestandig ist 
Das Wischerblatt hat lediglich am unteren, der Glas- 
scheibe zugewandten Ende der Lippe sowie in den obe- 
ren peripheren Zonen des Kopfes kleine Segmente aus 

35 untergeordneten Mengen Dien-GmnmL EPDM hat ei- 
nen hohen Rdbungskoeffizienten, der das Einziehen 
insbesondere innenliegender Federleisten erschwert 
und eine Oberflachenbeschichtung der Federleisten 
oder die Verwendung von Gleithilfsmitteln, wie Molyb- 

40 dansulHd, erforderlich macht 

Es sind auch Wischerblatter aus unterschiedlichen, 
koextrudierten Materialien bekannt geworden, bei de- 
nen, anders als nach DE-C2 35 27 093, die verschiedenen 
Materialien in vergleichbaren Mengen vorliegen. In der 

45 EP-Al 0 625 452 wird ein ^cherblatt offenbart, das 
aus mindestens zwei verschiedenen MateriaHen besteht 
Bei einer der beschriebenen AusfOhrungsformen beste- 
hen Kopf und Kippsteg aus demselben Material, und die 
aus einem anderen Material bestehende Lippe um- 

50 schlieBt eine Verstarkung, in die der schmale Kappsteg 
auslauft Diese Ausfuhrungsform hat den oben beschrie- 
benen Nachteil, daB das Material den unterschiedlichen 
Anforderungen, die Kopf und Steg stellen, nicht voU 
gerechtwird. 

55 

Vorteile der Erfindung 

Die Wischerblatter nach dieser Erfindung zeichnen 
sich durch eine Kombination vorteilhafter Eigenschaf- 

60 ten sowie dadurch aus, daB sie bestinmite Nachteile be- 
kannter Wischerblatter vermeiden. Sie sind in alien ih- 
ren Teilen gegenaber Ozon sowie gegen die bei zweck- 
entsprechender Verwendung praktiscfa vorkonunenden 
UmwelteinflQsse und Chemikalien weitgehend unemp- 

65 Hndlich. Der Wischerkopf ist so hart, daB er nicht aus 
seiner Haltenmg herausgedreht wird. Das Material des 
Wischerkopfes ist hinreichend glatt, so daB sich auch 
mnenliegende Federleisten unschwer einziehen lassen. 
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Der Kippsteg ist hochelastisch und den mechanischen 
Beanspruchungen im Ruhe- und im Betriebszustand 
hervorragend gewachsen, Er zeigt weiterhin keine pla- 
stische Defonnation nach Chlorierung. Die Wischeriip- 
pe besteht zumindest in den entscheidenden, funktions- 5 
bestimmenden Teilen aus einem Elastomeren, das durch 
Chlorierung oberflachlich gehartet und damit besser ab- 
riebbestandig gemacht werden kann. 

Zeichnung 10 

Die Figur zeigt ein Wischerblatt nach der Erfindung 
im Querschnitt Der Wischerkopf (1) weist ein Hohlung 
(2) auf, m die eine (nicht dargestelite) Federleiste aus 
Metall Oder Kunststoff eingezogen wird. In die Ausneh- 15 
mungen (3) greifen die (ebenfalls nicht dargestellten) 
HaltekraUen des WischerbUgels ein. Die Hahlung (2) ist 
kein wesentliches Merkmal der WischerblStter nach der 
Erfindung. So konnen z. B. statt nur einer zentraien 
Hohlung (2) fur eine innenliegende Federleiste zwei 20 
weitere Ausnehmungen rechts und links von der Haupt- 
querschnittsachse (4) zur Aufnahme von auBenliegen- 
den Federleisten vorhanden sein. Der Kippsteg (5) ver- 
bindet den Wischerkopf (1) mit der Uppe (6). 

25 

Beschreibung der Erfindung 

Die Wischerblatter nach den Patentanspruchen zei- 
gen die beschriebenen Vorteile und vermeiden die be- 
schriebenen Nachteile. Es ist ernes ihrer wesentlichen 30 
Merkmale, daS der Wischerkopf (1) und der Kippsteg 
(5) aus einem bestimmten, gleichen Material bestehen 
und die Wischerlippe (6) zumindest in seinen funktions- 
bestimmenden Teilen aus einem anderen Elastomeren 
besteht 35 

Der Wischerkopf (1) und der Kippsteg (5) bestehen 
aus Polychloropren oder einer Polymerenmischung aus 
einem Anteil von mindestens 60, vorteilhaft mindestens 
80 Gewichtsprozent Polychloropren und mindestens ei- 
nem anderen Elastomer. Bei diesem anderen Elastomer 40 
handelt es sich vorzugsweise um Polymere auf Basis von 
Dienen mit Kohlenwasserstoffstruktur, wie Naturkau- 
tschuk, synthetisches Polybutadien und Polyisopren, so- 
wie Copolymere von Dienen mit funktionalen Monome- 
ren, wie Styrol, Acrybitril, Vinylestem und Acryl-Mo- 45 
nomeren. Beispiele hierfur sind u.a. Butadien-Styrol- 
Copolymere und Butadien-Acrylnitril-Copolymere. 

Die Wischerlippe (6) besteht zmnindest in den Teilen, 
die mit der Glasscheibe in Bertthrung kommen, aus ei- 
nem anderen Material als der Wischerkopf (1) und der so 
Kippsteg (5), namlich aus Naturgummi und/oder einem 
synthetischen Elastomer auf Basis eines Diens mit Koh- 
lenwasserstoffstruktur. Vorteilhaft besteht die Wischer- 
lippe (6) insgesamt aus diesem anderen Material Als 
solches kommen neben Naturgummi insbesondere die 55 
zuvor erwahnten Polymere auf Basis von Dienen mit 
Kohlenwasserstoffstruktur in Betracht, die zusammen 
mit Chloropren das Material fOr den ^scherkopf (1) 
und den Kippsteg (5) bilden kdnnen. Zus&tzlich kann 
auch Polychloropren verwendet werden. 60 

Die Wischerblatter nach der Erfindung kdnnen her- 
gestellt werden, indem man entsprechende Polymere 
Oder Polyraerengemische in an sich bekannter Weise 
koextrudiert und vernetzt, worauf die Strange auf die 
gewunschte Lange geschnitten werden. Die Polymere es 
und Polymerengemische kannen die fOr vemetzbare 
Mischungen Ublichen Zusatzstoffe enthalten, wie 
Schwefei, Thiuramdisulfid, Peroxide, wie Dicumyipero- 
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xid, sowie Ru6, Zonkoxid und andere Fullstoff e. 

Die Wischerblatter nach der Erfindung werden 
zweckmaBig zur Hartung der die Glasscheibe beruhren- 
den Telle in an sich bekannter Weise cfaloriert 

PatentansprQche 

1. Wischerblatt mit einem Wischerkopf (1) zur Be- 
festigung im ^ischerbugel, einem Kippsteg (5) und 
e'mer Wischerlippe (6), dadiirch gekennzeichnet, 
daB der Wischerkopf (1) und der Kippsteg (5) aus 
Polychloropren oder einer Polymerenmischung aus 
einem Anteil von mindestens 60 Gewichtsprozent 
Polychloropren und mindestens einem anderen 
Elastomer bestehen und die Wischerlippe (6) zu- 
mindest in den Teilen, die mit der Glasscheibe in 
Beriihrung kommen, aus Nattirgummi und/oder ei- 
nem synthetischen Elastomer auf Basis eines Diens 
mit Kohlenwasserstoffstruktur besteht 

2. Wischerblatt nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS der Wischerkopf (1) und der Kippsteg 
(5) aus Polychloropren oder einer Polymerenmi- 
schung aus einem Anteil von mindestens 80 Ge- 
wichtsprozent Polychloropren und mindestens ei- 
nem anderen Elastomer bestehen. 

3. Wischerblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Wischerlippe vollstandig 
aus Natiwgummi und/oder einem synthetischen 
Elastomer auf Basis eines Diens mit Kohlenwasser- 
stoffstruktur besteht 

4. lA^cherblatt nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB es in ablicher Weise 
chloriert wurde. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int CI 6: 

Offenlegungstag: 



DE 196 15421 A1 
B60S 1/38 

23. Oktober1997 



FIGUR 




702043/306 



